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VerSfTentUcht 

Mit internaiionalem Reckerchenbericht. 
Vor Ablaufder fiir Anderungen derAnsprUche zu^elassenen 
Frist. Vtroffentlichimg wird wiederholt falls Anderungen 
eintreffen. 



(54)TiUe: RE-DISPERSIBLE TACKIFYING POWDER 
(54) Beieichnung: REDISPEROIERBARE TACKIFIERPULVER 
(57) Abstract 

The subject matter of the invenUon concerns tackifying powder compositions that are re-dispcrsible in water or^jon^j^: a) one or 
seveia ^hesii^maklng subsunces. b) 2 to 50 w..%, referenced to the total dried mass of the ^^^^^^'''-^^Zr^^^SZxZr^r^ 
compounds from the gt^up of the water-soluble, low-molecular homo or copolymers of olcfin>cally unsaturated 9^'"=*^*^^^^^^ 
0? mT^ihydrides. ^ch as copolymers contain 2 to 50 mol.% other radically polymerizable monomen and 'f' P^'^™ 
acid, melam^ne sulphonic acid and naphthalene sulphonic acid condensat^. c) 0 to 30 wt.% « ^.'^^^'^ ^"^^^ 
components, of and-blocking agents, as well as d) 0 to SO wt.9b. referenced to the total we.ght of the composition, of further additives. 



Gegenstand der Erfindung sind In Wasser redispergierbare Tactafierpulver-Zusammenseteungen ^^^l"*""". ,?>,^'" f " ^f^^^ 
klebrigmachende Substanren; b) 2 bis 50 Gew.-%. be20gen auf die Gesamttrockenmasse der klebngmachenden Substanam. 
mehreKAtadun^n aus der Gtuppe der wasserloslichen. niederraolekularen Homo- oder Copdymerisate ^o" otefimsch unge^^^^^ 
Zo <!der Dicart^Liuren oder derelTAnhydriden, welche als Copolymerisate noch 2 bis 50 Mol.% we.lerer radilcahsch l»ly~^' 
Monomerc enthalten, und der PhenolsulfonsSure-, MelaminsulfonsSure- und Naphthalinsulfonsauretondensate; c) o '^XA.Jf^iJZ 
tezSg^n auf das Gesamtgewicht polymerer Bestandteile. Antiblockmlttel; sowie d) 0 bis 50 Gew.-%. bezogen auf das Gesamtgewtcht 
der Zusammensetzung. weiterer Zusatzstoffe. 
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Redispergierbare Taokifierpulvcr 



Die Erfindung betrifft redispergierbare Tackif xerpulver so- 
„ie Klebe^ittel, welche redispergierbare Tackif ierpulver n 
Pulverform Oder in Form deren wafirigen Redispersion enthal- 



ten. 



Der Einsatz als Klebemittel ist ein wichtiges Anwendungsge- 
biet fiir Polynerisate, beispielsweise Hobo- oder MUchpoly- 
.erisate von Vinylestern, (Meth) acrylsaureestern °^er Sty- 
rol. Ein Beispiel hierfUr ist die verwendung -n^^^^ 
tat-Ethylen-Copolymerisaten als FuBbodenkleber (EP-A 23360, 
US-A 4322330). In der EP-A 620243 wird die Verwendung von 
Vinylester-Acrylsaureester-Copoly^eren als "aft^leber oder 
FuBbodenXleber beschrieben. Die DE-A 3737630 (US-A 49 5481) 
betrifft Kontaktkleber auf der Basis von Ethylen-Vxnylace- 
tat-Copolymeren. Aus der EP-A 17986 (US-A 4322516) sind 
Haftklebe^ittel auf der Basis von ^-^^-^^^^'t'-^'^f^'^^;. 
tat-Ethylen-Mischpoly^erisaten bekannt. Die EP-A "0^^^ 
A 5196468) betrifft die Verwendung von waBrigen Acrylatlati- 
ces als FuBbodenkleber. Die Polyiaerisate konnen dabei in den 
genannten Anwendungen prinzipiell in Form deren Pulver oder 
waBrigen Dispersionen eingesetzt werden. 

speziell fur den Einsatz als Haftklebcr oder FuBbodenkleber 
ist oft der zusatz von klebrigmachenden Substanzen, soge- 
nannten -.Taokifier" oder Tackif ierharzen, zur ^erbesserung 
der Klebrigkeit erforderlich. Die Tackifier konnen dabei ge- 
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lost in Weichmacher der waflrigen Dispersion zugegeben werden 
(EP-A 23360) . Aus der DE-A 3737360 ist bekannt, den Tacki- 
f ier gelost in organischem Losungsmittel oder in Form dessen 
Schmelze der Polymerdispersion zuzugeben. Die EP-A 490191 
beschreibt eine Vorgehensweise, bei der eine Schmelze aus 
Tackifierharz und oberf lachenaktiver Substanzen der Klebe- 
mitteldisperslon zugegeben wird. In der EP-A 620243 wird ei- 
ne waBrige Suspension des Tackif ierharzes der Klebemittel- 
dispersion zugegeben. 

Nachteilig bei diesen Vorgehensweisen ist im Fall der Tacki- 
fier-Losungen die Freisetzung des fliichtigen Losungsmittel s 
wahrend oder nach der Verarbeitung. Die Zugabe von Tacki- 
fierharzen in Form deren Schmelze ist ein zeit- und ener- 
gieaufwendiger Verfahrensschritt, der die Herstellung des 
Klebemittels verteuert. Bei der Zugabe waSriger Tackif ier- 
dispersionen tritt eine normalerweise unerwiinschte Verdiin- 
nung der Klebemitteldispersion auf. Weiter konnen waBrige 
Tackif ierdispersionen nicht ohne zusatzliche Verfahrens- 
schritte homogen mit Klebemittelpulver vermischt werden. 

Es bestand daher die Aufgabe, eine Tackif ierzusammensetzung 
zur Verfiigung zu stellen, mit denen sowohl pulverformige, 
als auch waBrige Klebemittel modifiziert werden konnen, ohne 
daB die obengenannten Nachteile auftreten. 

Gelost wurde die Aufgabe mit in Wasser redispergierbaren , 
pulverformigen Tackif ier-Zusammensetzungen, welche sich 
sowohl in pulverformigen Klebemitteln als auch in waBrigen 
Klebemitteldispersionen in einfacher Weise einsetzen las- 
sen. 

Gegenstand der Erfindung sind in Wasser redispergierbare 

Tackif ierpulver-Zusammensetzungen enthaltend 

a) ein oder mehrere klebrigmachende Substanzen, 
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b) 2 bis 50 Gew%, bezogen auf die Gesamttrockenmasse der 
klebrigmachenden Substanzen, einer oder nehrerer Verbxn- 
dungen aus der Gruppe der wasserloslichen, niedertaoleku- 
laren Homo- oder Co-Polymerisate von olefinisch ungesat- 
tigten Mono- oder Dicarbonsauren oder deren Anhydriden, 
welche als Copolymerisate noch 2 bis 50 Mol% weiterer 
radikalisch polymer is ierbarer Monoaere enthalten, und 
der Phenolsulfonsaure-, Melarainsulfonsaure-, Naphthalin- 
sul f onsaurekondensate , 

c) 0 bis 30 Gew%, bezogen auf das Gesamtgewicht polymerer 
Bestandteile, Antiblockmittel , sowie 

d) 0 bis 50 Gew%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusam- 
mensetzung, weiterer Zusatzstof f e. 

Geeignete klebrigmachende Substanzen sind die ublicherweise 
als Tackifier eingesetzten Substanzen: Beispiele hierfur 
sind die Kolophoniumharze, welche auch als Balsamharze oder 
Tallharze bekannt sind, sowie deren Derivate wie dimerisier- 
tes disproportioniertes und hydriertes Kolophonium. Weitere 
Beispiele sind die Glykolester, Glycerinester und Pentaery- 
thritester der Balsamharze wie Kolophoniumdiethylenglykol- 
ester, Kohlenwasserstof fharze, Polyterpenharze, Cumaron- 
Inden-Harze und Terpen-Phenol-Harze. 

Geeignet sind auch hochsiedende Fliissigkeiten wie Butyldi- 
glykolacetat, Butyldiglykol , Propylendiglykolether oder 
-ester. (2 -Hydroxy ethyDphenylether und Weichmacher wie 
Phthalsaureester, Sebazinsaureester und Adipinsaureester. 
Die genannten Substanzen konnen auch in Form deren Gemische 
eingesetzt werden. 

Bevorzugt sind die genannten Kolophoniumharze sowie deren 
Ester, Butyldiglykolacetat und (2-Hydroxyethyl)phenylether. 

Als Komponente b) bevorzugt werden wasserlosliche, nicht- 
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neutralisierte oder teilneutralisierte Homo- oder Copolyrae- 
risate von olefinisch ungesattigten Mono- oder Dicarbonsau- 
ren oder deren Anhydride, beispielsweise Homo- oder Copoly- 
merisate von Acrylsaure, Methacrylsaure oder Maleinsaure- 
(anhydrid) , insbesonders Polyacrylsaure oder Polymethacryl- 
saure. Bevorzugt sind weiter Copolymere nit Acrylsaure-, 
Methacrylsaure- oder Maleinsaure(anhydrid)-Einheiten und 
Einheiten damit copolynerisierbarer Monomere, wobei insbe- 
sonders der Saureanteil in diesen Copolyneren iiber 80 Mol% 
liegt. Beispiele fiir copolymerisierbare Monomere sind Alkene 
wie Ethylen oder Propylen, Vinylaromaten wie Styrol und vor- 
zugsweise Acrylsaureester wie Butylacrylat, Methacrylsaure- 
ester wie Methylmethacrylat, Alkylvinylether wie Methylvi- 
rylether, Methacrylamid und Acrylamid. Beispiele fiir bevor- 
zugte Copolymere sind Maleinsaure/Methylvinylether-, Meth- 
acrylsaure/Methylmethacrylat- und Methacrylsaure/Acrylamid- 
Copolymere. Unter "wasserloslich" ist dabei eine Loslichkeit 
von mindestens lo g in 100 g Wasser bei 23 'C zu verstehen. 

Die Molekulargewichte der genannten Polymerisate liegen in 
Bereich < 250000 g/mol , vorzugsweise < 150000 g/mol; beson- 
ders bevorzugt betragt das Molekulargewicht von 5000 bis 
50000 g/mol, bestimmt als Gewichtsmittel , beispielsweise 
mittels Gelpemeat ionschromatographie . 

Die als Komponente b) beschriebenen Polymerisate werden ub- 
licherweise in dem Fachmann bekannten Verfahren, beispiels- 
weise Losungspolymerisation oder Substanzpolymerisation, 
hergestellt. Vielfach sind diese Polymerisate auch im Handel 
erhaltlich. 

Die Henge der Komponente b) in der Tackif ierpulver-Zusammen- 
setzung betragt vorzugsweise von 5 bis 35 Gew%, bezogen auf 
die Gesamttrockenmasse der klebrigmachenden Substanz. 
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Mlttels HeutrUisatlon der als Komponente b) bevorzugt ge- 

oaer copoly».rls,t. von cl.finisch ungeeattxgten "o"" 
DicarboLuren Oder der.n Anhydride konnen zusa«.ensetzu„,en 
. neLtlvUrte™ Schut.kolloid .u,*n,li=n ,e.ac« werd^n. 

wurde na.ll=l. gefunden, da6 In vl.len Anwendungen .xch 
au m den bekannten DlspereionapuXvern eln,eset.ten schutz- 
Mellclde negatlv auf die Prcduktel,.ns=ha£ten 
Aufgrund des Scnut..oU=id-Char.«.r. der "a^^losl.chen 
veraasungshilfen wird belspielsvelse ^=1. Bxnsat. n K eb 
stcffen, in vlelen Fallen deren Klebrlgkelt bzw. d.e^leb 
rlgkelt der Tacklflerzueatie wegen dee Anteils an verdu 
sungsachutlkolloid nachtelUg beelnfluBt. 

Me Heutralleation kann dabei so erfelgen, dafl 
flerpulver-zusa^eneetzung. velche berelta ' 
„en,e an NeutraUsatlonsmlttel enthalt, hergestellt «rd 
„obel die Menge an »eu.r.lUatlons.lttel 1» « ° . 
sen Ut, dafi sloh der gewunsCte pH-Berelch bel 
U ei;=tenr. Bine weltere M^gllchkelt """"^"f^^ 
nldt »lt Keutrallsatlonemlttel nodlflzlerte T.cKl"erpul 
: r-.usa-e„.et.ung m «asser .u redUpergleren und den g 
.aneohten pH-Berelch durch nachtragllche Zugabe von Heutra 
lisatlon=»ittel wle z.B. KaOH, KOH Oder Ca(0H)2 exnzustel- 



len. 



rails die Neutralisation gewunscht wird, sind daher xn der 
erfindungsgemafien Tackif ierpulver-Zusa^nenset^ung vorzugs- 
weise noch Neutralisations^ittel enthalten. Vorzugswexse 
werden diese dem Pulver nach der Trocknung, gegebenenfalls 
In Kolination .it weiteren pulverf6r.igen Zusatzstoffen zu- 
aemischt. Die Menge des einzusetzenden Neutral isationsBit- 
::rriltet sJn.c. der .eweiligen -.if ierpulver-^^^^^ 
.ensetzung und de» einzustellenden pH-Wert in ^^-' ^'^^^^^^^ 
Tackifierpulver und Wasser angemachten , KlebeBitteldxsper 
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sionen. Beispielsweise kann der geeignete pH durch Uberpru- 
fung der Redispergierbarkeit bei Einruhren von Tackifierpul- 
ver in Wasser, bei unterschiedlichen pH-Werten, leicht fest- 
gestellt warden. Als Neutralisationsmlttel geeignet sind die 
ublichen anorganischen Basen; Beispiele hierfur sind NaOH 
KOH, Ca(0H)2. 

Falls Antiblockmittel zugesetzt wird, betragt dessen Anteil 
vorzugsweise 4 bis 20 Gewl, bezogen auf das Gesamtgewicht 
poljnnerer Bestandteile. Beispiele fiir Antiblockmittel (Kom- 
ponente c) sind fein gemahlene Aluminiumsilikate, Kieselgur 
pyrogen erzeugtes Siliciumdioxid, Fallungskieselsaure, kol-' 
loidales Silicagel, Micro-Silica, Kaolin, Talkuin, Diatoneer- 
de, Calciumcarbonat und Magnesiumhydrosilikate. Besonders 
bevorzugt sind Antiblockmittel mit mittleren TeilchengroBen 
von 0.1 bis 50 (im. 

Die Tackifierpulver-Zusamnensetzung kann, je nach ange- 
strebten Einsatzgebiet, gegebenenfalls noch weitere Zusatz- 
stoffe enthalten. 

Gegebenenfalls konnen noch 0.5 bis 20 Gew%, bevorzugt 0.5 
bis 10 Gew%, bezogen auf das Basispolymerisat, Hydrophobie- 
rungsmittel, zun Beispiel auf Basis von Polysiloxanen oder 
Metallseifen, enthalten sein. 

Weiter konnen noch 0.1 bis 2.0 Gew%, bevorzugt 0.1 bis l.o 
Gew%, bezogen auf das Basispolymerisat, oberflachenaktive 
substanzen wie Emulgatoren oder Netzmittel enthalten sein. 
Beispiele hierfur sind anionische sowie nichtionische 
Tenside. 

Gegebenenfalls konnen auch noch 0.5 bis 15 Gew%, vorzugswei- 
se 0.5 bis lo Gew%, bezogen auf das Basispolymerisat, Ver- 
dickungsmittel zum Beispiel auf Basis von hochmolekularen 
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Polyacrylsauren enthalten sein. 

Msto vo«u,sw.i.e von 0.05 bis 1.0 <=ew», bezcn 

auf das Baalspolymerlsat, ein,esetzt werten konnen. 

zur H«stenu„g der in Wasser reai.per,i.rbar«. l^J^<^ 
pulver-zusaM.enset.un, wird die xlebri^Baohende ^ubstanz 
L Tackifier a, als waBrige Dispersion Oder EBUlsxon einge 
setzt. Dieser Dispersicn/EMulsion wlrd das verdusun,ss=hutz- 
.olloid b, vorzugsweise in For. einer -^'^^^ 
setzt ond elngemiscbt. Es ist aber auoh moglioh, das Verdu 

asltz Jloid. ganz Oder teilweise. als --^^^ 
vorzulegen und die .lebrlgmachende substanz 
entweder in e^ulgierter/dlspergierter For« 
substanz Oder als schMelze, zuzugeben. ^raussetzun, fur a _ 
nen Einsatz nicht voreBulglerter Komponente a) 
relchenae E„ulgierung bzw. Olspergierung in der w'^-^'- " 
sung der Ko»ponente b, , so daB eine ho.o,e„e Dispersion bzv. 
Emulsion vorllegt. Die gegebenentalls einzusetzenden Ver- 
dlcxungsnittel, oberfUchenalctive substanzen. Hydrophobie 
runga»ittel, Ents=hau«er sowle gegebenenfalls 
satzatotta werden vorzugsweis. vor der Trocknung de. waBri 
gen Gemisch zugegeben. 

Nach vennischen der Komponenten wird die Dispersion getrock- 
net, vorzugsweise spriihgetrocknet oder gefriergetrocknet, 
besonders bevorzugt spruhgetrocknet. Hierbei kann auf be- 
kannte Vorrichtungen, vie zuta Beispiel ^-^P^^" ^^^^^^^^^ 
Mehrstof fdusen oder tnit der Scheibe in exna» gegebenenfalls 
erhitzten Trockengasstrom zuruckgegrif fen werden. in allge- 
™einen wird Luft, stickstoff und .it Stickstoff -gerexcher- 
te Luft als Trockengas eingesetzt, wobei die Trockengaste.- 
peratur in allgemeinen 250-C nicht iiberschreitet , Die opti- 
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male Temperatur des Trockengases 
ermittelt warden; oft haben sich 
60 'C besonders bewahrt. 



kann in wenigen Versuchen 
Trockengastemperaturen uber 



zur Erhohung der Lagertemperatur, beispielsweise um ein Ver- 
backen und Verblocken zu verhindern und/oder un die Riesel- 
fahigkeit des Pulvers zu verbessern, kann das Pulver mit ei- 
nem Antiblockmittel c) versetzt werden. Dies erfolgt vor- 
zugsweise solange das Pulver noch fein verteilt ist, zum 
Beispiel noch im Trockengas suspendiert ist. Insbesondere 
wird das Antiblockmittel getrennt aber gleichzeitig mit der 
Dispersion in die Trocknungsvorrichtung dosiert. 

soli die Tackifierpulver-Zusammensetzung ein oder mehrere 
Neutral isationsmittel enthalten, so werden diese vorzugswei- 
se in fester Form dem Tackifierpulver zugesetzt. Die Neu- 
tralisationsmittel konnen auch getrennt aber gleichzeitig 
mit der Dispersion in die Trocknungsvorrichtung dosiert 
werden. Fiir diese Verfahrensvariante hat sich die Spriih- 
trocknung besonders bewahrt. 

Die Tackifierpulver-Zusammensetzung wird den klebrig zu mo- 
difizierenden pulverformigen Klebemitteln oder waBrigen Kle- 
bemitteldispersionen zugegeben. Das Tackifierpulver kann da- 
bei in Pulverform oder in Form einer waBrigen Dispersion zu- 
gegeben werden. Die Einsatznenge liegt dabei im allgemeinen 
bei 1 bis 150 Gew% Tackifierpulver, bezogen auf das Basispo- 
lymerisat im Klebemittel. 



Ein weiterer Gegenstand der Erfindung sind pulverformige 
Klebemittel und waBrige Klebemitteldispersionen, welche die 
Tackifierpulver-Zusammensetzung in Pulverform oder in Form 
deren waBrigen Redispersion enthalten. 

Geeignete Klebemittelpulver oder waBrige Klebemitteldisper- 
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sionen sind BOlche auf der Basis vc„ «a.serunlosX.=h.n Poly 
.sruaren au. dsr Crupp. der HcBO- u.d "P"^-^";-" 
Vinylestem, Acrylsaureestern, Methacrylsauree ter^, styrol 
und vlnylchlorld Oder elnsM Gemlsch der genannten Basxspoly 
merisate. 

se.lgn.te vi„ylester-Ho.=- Oder -copolyerlsate enthalten 
ein Oder .ehrere Monomerelnhelten aus der Grupp. d.r vinyl 
.ster von unverzwalgten od.r v.rz«.l,ten . 
bis 18 C-Atomen. Geeignete ,Metn,acrylsSure.ster-t.oly..rUa 
te sind HOBO- und copoly».risate der xcrylsaure und Meth- 
aorylsaure Bit unverzweigten Oder ver.weigt.n illcoholen mt 
1 bis 18 C-Atomen. 

Bevorzugte vinylestar sind vinylacetat, ^^"^'^f °f 
nylbutyrat, vinyl-2-ethylhexanoat. vinyllaurat, 
„yl.=etat, Vinylpivalat und vinylester von «° 
nooarbonsauren mit 5 Oder 9 Ms 10 C-Ato«en. =^ ^""^^^^ 
„5R, VeoV.9R Oder veoValo«. Besonders bevorzugt ist Vxnyl 
acetat. 

Bevorzugte Methacrylsaureester oder Acrylsaureester sind Me- 
thylacrylat, Methylmethacrylat, Ethylacrylat, Ethylmeth- 
acrylat, Propylacrylat, Propylraethacrylat, n-Butylacrylat 
n-Butylxnethacrylat, iso-Butylacrylat. iso-Butylmethacrylat 
t-Butylacrylat, t-Butylmethacrylat, 2-Ethylhexylacrylat 2 
EthylLxyl.ethacrylat. Besonders bevorzugt sind Methylacry^ 

lat! Methylmethacrylat. n-Butylacrylat und 2-Ethylhexylacry- 

lat. 

Beispiele fur geeignete vinylester-Polymerisate sind: 
Vinylester-Homopolymerisate wie vinylacetat-HoBopolyineri- 



vlnylester-Ethylen-Copolyinere wie Vinylacetat-Ethylen-Copo- 
lymere mit eineia Ethylengehalt von 1 bis 60 Gew%; 
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Vinylester-Ethylen-Vinylchlorid-Copolymerisate wie Vinylace- 
tat-Ethylen-Vinylchlorid-Copolynere mit einem Ethylengehalt 
von 1 bis 40 Gew% und einem Vinylchlorid-Gehalt von 20 bis 
80 Gew%; 

Vinylacetat-Copolynere mit 1 bis 50 Gew% eines oder mehrerer 
copolymerisierbarer Vinylester wie Vinyllaurat, vinylpiva- 
lat, Vinyl-2-ethylhexansaureester, Vinylester einer a-ver- 
zweigten Carbonsaure, insbesonders Versaticsaure-Vinylester 
(VeoVagR, VeoValoR) , welche gegebenenfalls noch 1 bis 40 
Gew% Ethylen enthalten; 

. Vinylester-Acrylsaureester-Copolymerisate mit 30 bis 90 Gew% 
Vinylester, insbesonders Vinylacetat, und 1 bis 60 Gew% 
Acrylsaureester, insbesonders n-Butylacrylat oder 2-Ethylhe- 
xylacrylat, welche gegebenenfalls noch 1 bis 40 Gew% Ethylen 
enthalten; 

Vinylester-Acrylsaureester-Copolymerisate mit 30 bis 75 Gew% 
Vinylacetat, 1 bis 30 Gew% Vinyllaurat oder Vinylester einer 
a-verzweigten Carbonsaure, insbesonders Versaticsaure-Vinyl- 
ester, 1 bis 30 Gew% Acrylsaureester, insbesonders n-Butyl- 
acrylat oder 2-Ethylhexylacrylat, welche gegebenenfalls noch 
1 bis 40 Gew% Ethylen enthalten; 

Vinylester-Copolymerisate mit Estern der Maleinsaure oder 
Fumarsaure wie Diisopropyl-, Di-n-butyl, Di-t-butyl-, Di- 
ethylhexyl-, Methyl-t-butyl-Ester, beispielsweise Vinylace- 
tat-Copolymerisate mit 10 bis 60 Gew% eines oder mehrerer 
der genannten Malein-/Furaarsaure-Ester, welche gegebenen- 
falls noch Ethylen oder weitere copolymerisierbare Vinyl- 
ester wie Vinyllaurat oder Versaticsaure-Vinylester enthal- 
ten. 

Beispiele fiir geeignete (Meth)acrylsaurepolymerisate sind: 
Homopolymerisate von n-Butylacrylat oder 2-Ethylhexylacry- 
lat; 

Copolmerisate nit 35 bis 65 Gew% Methylmethacrylat, 65 bis 
35 Gew% n-Butylacrylat und/oder 2-Ethylhexylacrylat. 
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r id-Ethylen-Copolymere . 

^r.crylat Lr styrol-2-Ethylh«yl.=ryl.t »lt ei„.. Sty- 
rol-Gehalt von jewalla 1 bla 70 Oaw%. 

bis 30.0 vcr.u,s.else 0.5 bis 15 oew%, leweUs 

. o,en auf da. Ce...t,.wicbt des 

laaliohlcait, .ur Vern.t.un, Oder zur Modification d« Haf 
tungseigenschaf ten . 

oeei,nete Hilf s.o„o»ere zur verbesserun, der 
.eit eind beiepielsweise . . B-«„oethylenis=h ""^e-ttigt. 
Mono- und Dioarboneauren und deren *»ide wie 
HethactylaSure, Malelnsaur., Fumaraaure, Itaconeaure Acryl 
TeLcryla^id.. et.yleniac. -esa«i,te Sui._ 
bzw. deren Sal«, vor.»,s«eiee vinyleulfonsaure, 2 Aoryl 
amido-propanaultonat und/oder N-Vinylpyrrolidon. 

vernetrend .ir>.ende Mono„ereinhei«n Bind -"^r'*" " . 
0.5 bis 5.0 Gew», bezo,en auf das ceBa«t,ewicht des Poiy^e 
risats, i. Polymerisat enthalten. Beispiele hier£ur sind « 
Me:Hyi;iaoryXaBid, K-Hemlol«etba=ryla.id. -'"^'^ 
thyl)acryl..id. oder s-(Allc=xy»ethyl)-etha=rylamide -it ei 

(IBM*)', N-(«obutoxy».thyl)-»etha=ryl.«id (IBMMA) , H (n B 
toxv-eihyD-acrylaBid (»BHA, , H-(n-ButoxyBethyl)-nethaoryl- 

TrZLv Irfacb etnyieniscb --""^"c ^arn. 
„ie Ethylenglycoldiacrylat, l,3-B«tyl.n,ly=oldiaorylat, 1,4 
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Butylenglycoldiacrylat, Propylenglycoldiacrylat, Divinyladi 
pat, Divinylbenzol, Vinylmethacrylat, Vinylacrylat, Allylme 
thacrylat, Allylacrylat, Diallylmaleat, Diallylphthalat, 
Diallylfumarat, Methylenbisacrylamid, Cyclopentadienylacry- 
lat Oder Triallylcyanurat. 

Insbesonders eignen sich die nit den Tackif ierpulver modifi- 
zierten Klebeaittelpulver oder waflrigen Klebenitteldisper- 
sionen zum Einsatz in Haftklebstoffen, FuBbodenklebstof fen 
und in Bauklebem. 



BEISPIELE: 

Verwendete Substanzen: 
Tackif ier T-1: 

Snowtack-52CF: Emulgatorstabilisierte waBrige Emulsion eines 
Kolophoniumharzes mit einem Festgehalt von 50 % der Fa. Ten- 
neco. 

Dispersion DI-l: 

Eniulgatorstabilisierte waBrige Dispersion mit einem Festge- 
halt von 60 % auf der Basis eines Vinylacetat-Ethylen-Ethyl- 
hexylacrylat-Copolymeren mit einem 2-Ethylhexylacrylatgehalt 
von 48 Gew%, einem Vinylacetat-Gehalt von 36 Gew% und einem 
Ethylengehalt von 16 Gew%. 

Dispersionspulver DP-l: 

Redispergierbares Pulver auf Basis der Dispersion DI-l nit 
20 Gew.%, bezogen auf den Festgehalt der Basisdispersion, 
Polymethacrylsaure als Verdusungsschutzkolloid. 

Verdiisungsschutzkolloid Sokalan-cPi3 : 

Sokalan CP13 ist eine modifizierte Polyacrylsaure mit einem 
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Moletalargewlcht von ca. 20000 der Fa. BASF. 
verdusur,sschut2kolloid verslcol-Kll: 

Ver.iool-Kll ist elne Polymathacrylsiure «xt e.nen Holeku 
l,r,ewicK von 10000 d.r Fa. Allied CcUoida. 

VerduBungsschut^kollold supare«-PD41 „,,„„^.„„. 
Supar.x-PD41 1st .in „ieder«.l.l»lar.s Phenolsulfonsaure 
Formaldehyd-Kondenaatlonsproduxt der Fa. Hodgson, UK. 

verdusunosschutzkollold Vinnapas KU/l": 

vtnnapas M1V140 ist ein Folyvinylalkohol .it Hydrolysxe- 

rungsgrad 86-89 Mol* der waoker-Chemie G.*H. 

rotev.Teile Tackieier T-1. UOO Cew.Teile V.rsicol-Kll 
als « »-ige w.»rige l^sung <20 » aut , 
grundUch geBischt. Der pH-Wert der Dispersion "-'"^ 
Tie Misohung wurde .ittels einer zveistoffduse ^^J^^ 

net. Als VerdusungskoBponente diente au. 3 ^f^^. 

luft, die gebiiaeten Tropfchen vurden .it auf 120 C erhxt^ 

ter Trooknungsluft 1. oleichstro. tr"^. 

trockene Pulv.r wurde .it lO oew* eines handelsubliohen An 

tiblockmittels auf Kaolin-Basis abgenischt. 

Tooroti-Tlile Tackifier T-1, 142, «e..Teile Sokalan-CP13 
als 28 %-ige vaBrige I«sung (20 % aut T-l-Harz, warden 
grundlich genischt. Der pH-Hert d.r Hlschung betrug 3,9. Die 
pulverherstellung erfolgte analog zm Beispiel 1. 

roorGti.Tlile Tackifier T-l. 851 Oew.Teile «uparex-PD41 als 
, %-lge waBrige Losung (20 » aut T-l-Har.) wurden grundlich 
"e. sit. Der pK-wert der Hischung betrug e,9. Die Pulvr- 
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herstellung erfolgte analog zu Beispiel i. 



Vergleichsbeispiel l: 




11 



herstellung erfolgte analog zu Beispiel i. 



Anwendungstechnische Untersuchungen : 

Desaktivierung des Verdusungsschutzkolloids: 

Zur Untersuchung der Desaktivierung des Verdusungsschutz- 
kolloids vurde der EinfluB des pH-Werts der zu verdusenden 
Dispersion auf die Redispergierbarkeit der daraus erhaltli- 
chen Tackifierpulver untersucht. Dazu wurden 50 g des je- 
weiligen Tackif ierpulvers in 50 g Wasser eingeriihrt und die 
Redaspergierbarkeit qualitativ bewertet. Tabelle l zeigt 
wie durch Neutralisation des Schutzkolloids dieses desakti- 
viert wird und durch einfache pH-Anderung aus redispergier- 
baren Systemen nicht redispergierbare werden. Je schlechter 
die Redispergierbarkeit in diesem Test, desto besser ist die 
klebraginachende Wirkung bein Einsatz als Tackifier. 



Tabelle 1: 

Tackifierpulver pH des Verdvisungs- Redispergierbarkeit 



ansatzes 



Beispiel i 
Beispiel 2 
Beispiel 3 



3,8 
3,9 
6,9 
3,4 



gut 
gut 
mafiig 

sehr schlecht 



Vergl.bsp. i 
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Testung der Klebrigkeit: 

nLn T.cJtUrpulvers warden Jewells w*6rl,. Klebeaittel- 
TZrs^n der iM tolgenden genennten Zus,-e„set»un,en 
K feet Ut. Zur Herstellun, der v«rl,en Kle.e»ltteld sper- 
sloLn warden els .us,an,.B.terUUen die ^^^I'^-T^^li. 
elne 50 %-l,e Redlepersion dee DUperelonepalvers 

50 *-l.e Redispereion des TacUf ierpalvers aue Beisplel 
1 eingesetzt. 

Klebemittel 1 (Vergleich) : 

WaBrlge Redispersion vcn Dispersionspulver DP-1 rait exner. 
Festgehalt von 50 %. 

rra:r:er'-«isperelone„ des Oispe^lonspalvere 
dee Tacxmerpalvers .us Beisplel 1 In 

Mltnls von 60/40 nit einem pH-»ert der «l=ohang von 3,9. 

r=r,tr"edisperslo„en von OP-1 and --i"--— 
Beisplel 1 1» Gewiohtsverheltnls von 60/40. Der pH-Wert der 
Blschang warde -it wnonlak eat pH 7,3 eingestellt. 

Hltclnus'lsperelon DI-1 and Redispersion des TecXiner- 
pu :« .UB Beleplel 1 1. oewl=ntsver«ltnls 60/40 restge- 
Llt euf F.st,ehalt berechnet, . Der pH-Wert der Mwchung be 
trug 4,4. 

rrunraa/Uerelon DX-1 and RedUperslon dee .aCl.ler- 
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pulvers aus Beispiel 1 im Gewichtsverhaltnis 60/40 (Festge- 
halt auf Festgehalt berechnet) . Der pH-Wert der Mischung 
wurde mit Anmoniak auf pH 7,3 eingestellt. 

Diese Klebemittel-Dispersionen wurden auf eine Weich-PVC-Fo- 
lie nit einem Kastenrakel in gleichmaBiger Dicke in einer 
solchen Menge aufgetragen, daB nach der Trocknung ein 
Trockenauftragsgewicht von ca. 50 g/m2 erhalten wurde. Die 
Trocknung erfolgte wahrend 30 Minuten bei 70-c in Umluft- 
trockenschrank. Nach Abkiihlen auf Raumtemperatur wurde die 
Oberflachenklebrigkeit der Beschichtungen gepruft. Dazu wur- 
de die Klebrigkeit durch Antippen mit dem vorher gesauberten 
Finger beurteilt und qualitativ bewertet. AuBerdem wurde zur 
Prufung der Klebrigkeit Schreibaaschinenpapier (80 g/in2) 
mit dem Daumen 5 Sekunden mit gleichmafligem Druck auf die 
Oberflaohe der Beschichtungen gepreBt und danach sofort wie- 
der abgezogen. Das Verhalten beim Abziehen wurde qualitativ 
beurteilt. 

Die Testergebnisse sind in Tabelle 2 zusammengefaflt . 



Tabelle 2: 



Klebenittel 



Oberflachenklebrigkeit gepruft durch 
Antippen Papierabzug 



trocken 
leicht klebrig 
klebrig 
klebrig 
stark klebrig 



keine Adhasion 
Knistern beim Ablosen 
leichter Faserausrifl 
leichter FaserausriB 
vollstandiger Papier- 
ausriB 
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patentanspriiche 



in «as»er r.disperglerbare Ta=Uflerpulver-zu,a-.ense- 
tzungen enthaltend 

a, ein oder mehrere Klebrigmachendc Substanzen, 

a) ein oa , Gesamttrockenmasse der 

b) 2 bis 50 Gew%, bezogen auf die sesa 

„<,lekula«n HO.O- Oder cc.-Polyi.erl..te vo 
„„,e.attlgte„ Mcno- Oder Dlcarbonsauren Oder d ren 
inhvdrldan, welche als copolyBerlsate ncch 2 bis 
^irwelt«er radiKalisch polyBerisierbarer — e 
TntLC: und der P..„=lsuUo„s.ure. . MeXa.insuX.o„- 
saura-, NapfcthallnsuHonsiuralcondensate, 

c, 0 bi. ^0 Gew%, ba^ogen au£ das Casa.t,awicbt poIyB. 
„r Beatandteile, Antibloc^i".!, Bowla 

a, 0 bis 50 ca«», bezogan auf das Gasa^tgawicht dar 
sa».ansatzui,g, weitarar Zusatrstotfa . 

dTa/ai.^^^^^^^^^^^^ 
rrsfa::::: 

Butyldi,ly.ol. Propyla„di,l,RoXath.r 

droxyatbyl.phenylatbar, «.i=h»a=h.r "^J^^"'^^^^"^^,. 

.star, sebazlnsauraastar, Adlplnsauraastar, odar 

aeha dar ,anam.tan Substanzan anthaXtan axnd. 
3. Tacxmarpuxvar-zusa-ansatzun, nach Anspruch X odar ^ _ 
dadurch gakannzaichnat, daB aXs Ka^ponanta ^ 
licba, nicht-nautralisiarta odar "° 
It- o^ar copoXyBarisata von olaf Inl.ch ungasattigtan Ho 
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no- Oder Dicarbonsauren Oder deren Anhydride enthalten 
sind. 

. Tackifierpulver-Zusanunensetzung nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, dafl als Koaponente b) Homo- oder Copoly- 
aerisate von Acrylsaure, Methacrylsaure oder Maleinsau- 
re(anhydrid), nit einen Molekulargewicht < 150000 g/mol 
enthalten sind. 

Tackifierpulver-Zusamensetzung nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, da6 Polyacrylsaure, Polymethacrylsaure, 
Copolymere mit Acrylsaure-, Methacrylsaure- oder Malein- 
saure(anhydrid)-Einheiten und Einheiten damit copolyne- 
risierbarer Monoaere, wobei der Saureanteil in diesen 
Copolyaeren iiber 80 Mol% liegt, enthalten sind. 

Pulverformige Kleberaittel und waBrige Klebeaitteldisper- 
sionen auf der Basis von wasserunloslichen Polymerisaten 
aus der Gruppe der Hoao- und Copolymerisate von Vinyl- 
estern, Acrylsaureestern, Methacrylsaureestern, Styrol 
und Vinylchlorid oder einea Geaisch der genannten Basis- 
polyaerisate, welche die Tackif ierpulver-Zusaaaensetzung 
geaaB Anspruch 1 bis 5 in Pulverfora oder in Fora deren 
waBrigen Redispersion enthalten. 

Verwendung der pulverforaigen Klebemittel und waBrigen 
Klebeaitteldispersionen geaaB Anspruch 6 in Haftkleb- 
stoffen, FuBbodenklebstoffen und in Bauklebern. 
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